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Cette invention qoncerne des compositions cosm^ti- 
ques applicables sur la p au et sur les cheveux, et plus parti- 
culiferement des compositions cosmetiques h, "base d polymfer s 
k poids moleculaire eleve, solubles dans l*eau et possedant tin 
5 nombre important de groupes constitues par des sels quaternai- 
res. 

La vie moderne a pour resultat d*exposer les indi- 
vidus a des quantites sans cesse croissantes de lumi^re solaire^ 
d'eau de chlore, de detergents brutaux et de produits d'origine 

ID chimique. II en resulte que les produits cosmetiques et de 
toilette doivent 6tre capables de donner a la peau eclat et 
douceur tout en venr.nt a bout de la secheresse et de la rudesse 
naturelles ou engendrees par ces conditions. Une telle action 
doit completer le premier objectif de ces produits qui pent 

15 etre de donner ou de conserver une tenue aux cheveux, de net- 
toyer les cheveux ou la peau, de modifier la couleur naturelle 
de la peau ou des cheveux, ou de servir comme assouplisseur de 
barbe dans les compositions utilisees comme crfeme a raser. Pans 
chacun de ces cas le desir supplementaire qui vient s'ajouter 

20 k ces objectifs est que les cheveux ou la peau ainsi traites 
pr^aentent mieux et soient plus agreables au toucher. Pour ces 
sortes de produits qui soumettent les Stres humains a une reac- 
tion chimique, il est important que les cosmetiques puissent 
restituer a la peau ou aux cheveux leur aspect primitif . Dans 

25 tous les cas I'utilisateur de cosmetiques ou de produits de 
toilette jugera du resultat en fonction de la sensation donn^e 
par les cheveux ou la peau, et souvent dans le cas des cheveux 
par la facilite de les peigner. 

Dans le passe plusieurs moyens ont ete utilises 

30 pour atteindre cet objectif. Un des moyens les plus simples 

consiste a dissdudre un produit de conditionnement dans le cos- 
metique ou dans le produit de toilette. Dans certaines formules 
de cosmetique, 1' Evaporation du solvant aprfes application con- 
duit a un depOt du produit de conditionnement. Cette methode 

55 est utilisee pour le depfit de gommes naturelles, de certains 
polymferes synthetiques et de quelques derives comportant des 
prot^ines. Un d^faut de ce systfeme, lorsqu'il est employe en 
milieu aqueux, est que tout produit soluble dans I'eaix peut 
aussi etre enlevfi par un simple lavage. Les produits insolubles 

40 dans l*eau depos6 sur la peau ou sur les cheveux a partir d»un 
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solvant organique n^cessitent par ailleurs, bien qu'ils soient 
plus resistants a 1' action ulterieure d'eau, que la peau ou les 
cheveux soient soumia a 1' action de solvants organiques pouvant 
ux-nr6mes extraire les constituants naturels de la peau et des 
5 cheveux. Des melanges oleagineux non aqueux ont parfois ete 

utilises pour deposer des couches de produits de conditionnement 
sur la peau ou les cheveux. Le traitement habituel a l^huile 
chaude pour les cheveux ou certains fixatifs pour cheveux ou 
cremes pour la peau en sont des exemples. Ces couches d»huile 

]D toutefois, qu'elles soient d'origine minerale animale ou ve^^eta- 
le sont generaleraent trop grasses pour satisfaire les gouts mo- 
dernes. L* application de produits de conditionnement sur la 
peau ou sur les cheveux a partir d' emulsions est souvent utili- 
. see permettant I'emploi de produits nomhreux dif f icilement uti- 

15 lisables autrement. Comme dans le cas indique plus haut cJ* ap- 
plications a partir d'un solvant aqueux, le film depose est 
generalement facilement soluble dans \me eau de lavage, sans 
compter que les produits emulsionnants utilises dans la composi- 
tion qui sont tou jours presents, contribuent aussi a reduire 

20 le degre de fixation du produit de conditionnement a la peau 
ou aux cheveux. 

Tin des moyens les plus interessants et parmi 
les plus communement utilises pour surmonter une sensation de 
rudesse au toucher de la peau ou des cheveux, consiste a depo- 

S ser des .produits cationiques qui sont absorbes par les proteines 
faisant partie des substrats. On a parti culiferement employe dans 
ce but des composes quaternaires gras ayant des chalnes grasses 
d» environ 8 a 18 atomes de carbone. Ces produits qui sont a la 
base de plusieurs produits de ringage des cheveux pouvant etre 

30 trouves sur le marche, bien qu" etroitement lies a la peau et 
aux cheveux, ne peuvent resister, en aucune faQon, a Inaction 
de la plupart des produits detergents employes pour la propret€ 
personnelle. Bien que ces produits constituent une amelioration 
par rapport aux anciens modes de conditionnement decrits plus 

35 haut, ils peuvent avoir une action trop amollissante pour les 
cheveux, ce qui les rend impossible a coiffer et manquant de 
tenue. II n'a g€n6ralement pas ete trouve interessant de reduire 
la teneur en compose quaternaire, puisqu'une telle reduction 
entralne une diminution de la facility de coiffer et/ou des 

40 proprietea de conditionnement que ces produits ont sxir les 
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cheveux ou sur la peau. De plus comme la plupart des produits 
employes pour traiter les cheveux ou la peau contiennent des 
agents tensio-actifs anioniques susceptibles d'inhiber 1' action 
des produits cationiques, on utilise ces produits cationiques 

5 habituellement uniquement sous forme de composition separee 
tels que des ringages apres-shampoings appliques s^parement. 
Une autre methode de dep6t de produits de conditionnement sur 
a ete decrite. Les brevets U.S. N« 5 513 734 et canadien 
N° 762 893 decrivent des compositions cosmetiques contenant 

ID certains polymeres possedant des sites cationiques. Ces composi- 
tions donnent un fin precipite de polymeres composants lorsqu^on 
les diluent avec de I'eau. Ce precipite a la surface du corps 
du cheveu modifiant ainsi les proprietes superf icielles des fi- 
bres capillaires. Get effet, ainsi qu'il est decrit dans les 

15 brevets mentionnes plus haut, n'est toutefois employe que dans 
les compositions servant pour les shampoings et donne dans plu- 
sieurs cas un dep6t epais de produit qui fait apparaltre les 
cheveux comme recouverts d'un enduit et peu propres. 

On a recemment decouvert que les proprietes ca- 

ao racteristiques superf icielles des cheveux et de la peau peuvent 
€tre modifiees psu? application de compositions comportant 
certains polymeres solubles dans I'eau et contenant des groupes 
quaternaires. Ces polymeres peuvent etre appliques directement 
a partir d'une simple solution dans I'eau, au cours d^une etape 

25 consecutive a un traitement des cheveux ou de la peau par la 
composition cosmetique desiree, mais de preference on peut in- 
corporer ces polymferes dans le produit cosmetiaue de base lui- 
m&rae au lieu de les employer sous forme de simples solutions 
dans I'eau. Les compositions cosmetiques de base dans lequelles 

30 les polymferes peuvent $tre introduits comprennent (1) des 

solutions hydroalcooliques , c'est-a-dire des melanges d'eau et 
d'alcool comprenant de 5 a 93% en poids d'alcool, et constituant 
par exemple les lotions de mise en plis ou les solutions de va- 
porisation ; (2) des briques ou des pains solides de savon 

35 ou d'autres detergents ; (3) des solutions aqueuses de deter- 
gents comme des shampoings liquides, ou en crbme ou des composi- 
tions donnant des bains moussants ; (4) des emulsions d'eau dans 
de I'huile ou d'huile dans de I'eau ou des crimes de ce type, 
comprenant des lotions pour le visage ou les mains ou des cold- 

40 creams ; (5) des compositions oleagineuses comprenant des 
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nettoyants faciaux non aqueux et des rouges a levres ; (6) d'une 
manifere g^nerale des "bases non aqueuses notamment de la brillan- 
tine pour les cheveux ; (7) des lotions ondulant ou redressauit 
les cheveux et contenant des agents reducteurs de keratine et 
5 des neutralisants contenant des agents oxydants ; (8) des compo- 
sitions decolorant . les cheveux contenant des agents oxydants ; 
(9) des compositions pour teindre les cheveux contenant des tein- 
tures oxydantes ou non oxydante.Tous les adjuvants hahitueOs pour 3es cosnett- 
ques peuvent §tre employes dauis les bases cosmetiques de la 

10 present e invention, et ils peuvent fitre contenus dans des bomhes 
sous pression avec les liquides vecteurs conventionnels neces- 
saires pour une bonne distribution* 

Les polymferes sont aussi efficaces quand un 
agent tensio-actif anionique est present dans la base cosmeti- 

15 que que lorsque seuls des agents cationiques non ioniques ou 
ampholytiques sont presents et ceci malgre le fait que les in- 
teractions ioniques devraient conduire a la formation d'une cire 
catan inactive et insoluble. Le poljrmfere peut $tre utilise avec 
des teneurs superieures a 0,05^ en poids de base cosmetique. II 

20 n*y a pas de limite superieure critique a la quantite de poly- 
mfere pouvant §tre presente, et des teneurs allant jusqu'a 40?t 
en poids de base cosmetique ou m^me plus »peuvent - Str e utilisees 
particuliereraent lorsque 1' application siar les cheveux est 
suivie d'un rin^age a I'eau, Toutefois lorsque la composition 

25 est employee avec une concentration aussi elevee, il est gene- 
ralement desirable de la diluer avec de I'eau jusqu*a une teneur 
en polym^re de 0,5 a X57o en poids avant utilisation. Les poly- 
mferes sont aussi efficaces lors^u'ils sont employes en composi- 
tions non aqueuses, par exemple en compositions alcooliques, 

30 mais les compositions aqueuses sont preferees parce qu'elles 
n'ont pas tendance a extraire des composants utiles de la peau 
ou des cheveux* Les bases cosmetiques dans lesquelles les poly- 
meres peuvent eff ectivement §tre employees peuvent avoir une 
teneur en acide ou en base tvhs variable et un pH, dans l*eau, 

55 de 1,5 a 11,5. Les polymeres sont efficaces pour modifier les 
proprietes superf icielles caracteristiques de la peau et des 
cheveux et pour maintenir I'effet de conditionnement desire, 

m§me si 1' application de cosmetique est suivie, volontairement 
ou involontairement par un ringage a I'eau, En fait I'effet de 

40 conditionnement produit par adjonction de ces polymeres dans 




71 06387 



5 



2080759 



ID 



15 



20 



25 



30 



35 



xine l)aB cosm^tique eat de dur^e remarquable, resistant dans 
la plupart des cas a plusieurs ringages successifs et m6me a 
plusieurs lavages avec un detergent conventionnel ou une compo- 
sition d shampoing. En reality la plupart des bases cosmetiques 
contiennent un agent tensio-actif avec une teneur allant de 
0,5?& a 20?f en poids, qui par lui-mSme devrait enlever le poly- 
mfere m6me si on n'utilisait ensuite aucun shampoing. 

Des applications particuliferement importantes 
et utiles de la pr^sente invention consistent en des composi- 
tions destinees a redresser ou onduler les cheveux, qui contien- 
nent des agents reducteurs tels que sulfites, thioglycolates^ 
des compositions neutralisantes a cet usage, contenant des 
agents oxydants etc ; des ringages de mise en plis contenant 
moins de 1,5?^ en poids d*agent tensio-actif ; et un grand nom- 
bre d'autres compositions cosmetiques liquides ou en crfemes, au- 
cune d*entre elles ne contenant de particules solides mais se 
pr^sentant sous la forme de solutions ou d* emulsions, c'est-a- 
dire de dispersions de gouttelettes liquides dans un milieu 
liquide different. 

Les polymferes utilisables dans la presente 
invention sont des polymferes d' ammonium quaternaire a poids 
moleculaire 6lev^ et solubles dans l*eau et des copolym^res 
ayant comme constituant principal de la chalne ou comme squelet- 
te de la molecule de polymfere (exception faite des groupes 
terminaux qui constituent le bout de telles chalnes et n'ont 
pas d»effet important sur les proprietes et les caracteristiques 
du polymfere) des unites de formule suivante : 
A B 

\ / 
H + 

y \ 



CR 



2 



40 



ou R est un hydrogfene ou un methyl et A et B sont des groupes 
alcoyles ind^pendants (c'est-a-dire soit semblables soit dis- 
semblables) ayant de un a vingt deux atomes de carbone, des 
groupes hydroxyalcoyles inf^rieurs ayant de un a cinq atomes 
de carbone, t des groupes alcoyles inferieurs contenant des 
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groupes termlnaux amide tels que le/beta propionamide ; et ou 
A et B appartiennent avec N a des groupes pip^ridinyle ou mor- 
pholinyle. Ces homopolymferes et copolym^res lineaires ont un 
poids moleculaire d» environ 20 000 a 3 000 000. Dans le cas 
5 d'homopolymferes toutes les unites de la chalne polymericLue sont 
identiques, tandis que dans le cas des copol3nneres , les unites, 
bien qu'elles aient toutes la structure decrite plus haut peuvent 
ne pas Stre identiques les unes aux autres. Tout anion faisant 
partie de I'importante categoric des anions non toxiques et uti- 

10 lisables en cosmetique, d'origine organique ou minerale, peut 
Stre employe dans le polymfere et associe aux groupes cationiques 
comprenant des ammoniums quaternaires, ainsi on peut utiliser 
I'acetate, le borate, le bromure, le chlorure, le citrate, le 
tartrate, le bisulfate, le bisulfite, le sulfate, le phosphate 

15 et le succinate. Ces polymferes peuvent $tre obtenus par polyme- 
risation de chlorure de diallyl, dialcoylammonium, ou de bromure 
ou d'autres sels monomer es de diallylammonium, en presence d*un 
catalys'eur de polymerisation engendrant un radical libre, par 
exemple un peroxyde, puis en utilisant une technique d'echange 

20 d' anion sur colonne pour changer 1* anion si necessaire, ainsi 
qu'il est decrit dans les brevets U.S. 3 288 770 et 3 412 019. 
Si un polymfere d*un chlorure est dissous en solution aqueuse 
ou dans une base cosm^tique contenant des sels d'autres anions, 
bien stir, la solution resultante contiendra tous les anions 

25 chacun d^exLX etant associe dans tme certaine mesure aixx groupes 
ammonium quaternaires du polymfere. II n'y a generalement pas de 
difference en ce qui concerne la presente invention, si le po- 
lymfere comportant un anion particulier necessaire ou une combi- 
naison d* anions est prepare sous forme pure avant d'etre melange 

30 a la base cosmetique ou si les anions sont introduits dans la 
base cosmetique sous forme d'autres sels. II est generalement 
plus economique d' employer le sel du polymfere qui peut §tre ob- 
tenu facilement et qui est le moins cher, sans tenir ccmpte de 
1' anion, et d'a^outer les anions desires sous forme d'autres 

35 sels moins cotlteux* Les bases cosmetiques contiennent, comme 
chacun le salt, un grand nombre d' anions non toxiques dont 
plusieurs exemples sont donnes ici. On pr^ffere par ticuli Bremen t 
le polymfere du sel de diallyl dimethyl ammonium, parce que c'est 
un polymfere ayant dans la formule donnee precedemment des unites 

40 pour lesquelles A et B sont deux groupes methyl, toutes les 
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unites etant identiques. 

Les exemples suivants ont pour but d'illustrer 
plus en details la nature de la prisente invention sans en liml- 
ter son application. 

Exemple 1 

Une lotion de base pour redresser les cheveux 
est preparee a partir de la composition suivante : 

Element Pourcentage en poids 

Bisulfite d* ammonium 10,0 
Uree ^5,0 
Isopropanol ^•'^ 
Hydroxyethylcellulose ItO 
Ammoniaque jusqu'a pH 7,1 
Eau jusqu'a 100,0 
On ajoute a une partie de cette lotion 0,5?t en 
poids d'un polymfere de chlorure de diallyl et de diraethylammo- 
nium sous forme d'une solution aqueuse a 40?i en poids et ayant 
une viscosite d' environ 12.5C0 centipoises. Des echantillons 
de la lotion comprenant et ne comprenant pas de polymfere sont 
20 alors employes pour traiter separement des cheveux sous des 

conditions identiques consistant en une application pour netto- 
yer les cheveux suivie d'un repos durant 20 minutes avec un 
turban pour les couvrir, puis une nouvelle application de lotion 
suivie d'un nouveau repos durant 20 minutes avec un turban pour 
25 les couvrir, puis un rin<;age a I'eau, application d'un neutrali- 
sant consistant en une solution aqueuse a 4,55^ de dihydrate de 
sesquicarbonate de sodium, et enfin un ringage a I'eau. Les 
cheveux traites avec la lotion contenant le polym^re sont doux 
au toucher, ont de 1' eclat, et sont faciles a peigner aussi 
30 bien lorsqu'ils sont humides que lorsqu'ils sont sees, tandis 
que les cheveux traites avec 1' autre lotion sont rugueux au 
toucher et iifficiles a peigner. La difference etait toujours 
sensible aprfes quatre semaines et plusieurs shampoings. 
Lorsqu'on n'utilisait que 0.055^ de polymfere ou a.O^'Mes resul- 
35 tats etaient trhs semblables. 

Des resultats analogues ont ete obtenus en 
appliquant aux cheveux une solution de polymfere dans I'eau a 

1?6 separement juste avant la neutralisation au cours de 1' exem- 
ple 1. La solution est laissee sur les cheveux cinq minutes avant 
40 d'appliquer la solution neutralisante. 
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On a trouYe que la presence en quantite impor- 
tante de sels mineraux communement employes en cosmetique tels 
que du carbonate de sodium, du sulfate de sodium, du phosphate 
de sodium, ou du tripolyphosphate de sodium n'a que peu ou pas 

5 d*effet sur les propriet^s conditionnantes d'une solution aqueu- 
se a IQf en poids de polymfere de chlorure de diallyl dimethy- 
lammoniiim, qui, sous forme d*une solution a 40% en poids dans 
I'eau, a une viscosite de 5000 cps. Des resultats analogues 
sont observes avec une solution a 10% d'un polymfere a poids 

ID moleculaire eleve qui en solution a 40% avait une viscosite de 
150 000 cps. 

Exemple 2 

Des resultats similaires a ceux de 1' exemple 1 
sont obtenus en dissolvant 2% en poids du m§me polymere dans 
15 la solution neutralisante au lieu de melanger le polymere avec 
la solution precedente, 

Exemple 5 

Une lotion pour onduler les cheveux est pre- 
par^e avec la gomposition suivante : 
20 Element Pourcentage en poids 



Thioglycolate d* ammonium 


7.8 


Diisopropanolamine 


6,7 


Monostearate de polyoxye- 




ethyleneoxypropylene 


0,5 


Parfum 


0,125 


Eau jusqu'a 


100,0 


A une portion de lotion on 


ajoute 0,5% en poids 



de polymere de 1' exemple 1, Des echantillons de lotion compor- 
tant et ne comportant pas de polymere sont employes pour trai- 

JO ter separement des cheveux dans des conditions identiques 

consistant en une application de la lotion aux cheveux preala- 
blement traites avec un shampoing, enroulement des cheveux 
autour de bigoudis, nouvelle application de lotion aux cheveux 
et repos durant 15 minutes, ringage a I'eau et repos couverts 

35 avec un turban d^lrant 30 minutes. Une solution neutralisante 
comprenant 1,2% d'eau oxygenee et 0,05% de chlorure de stearyl 
dimethyl benzylammnonium dans I'eau est.alors appliquee aux 
cheveux sur les bigoudis, puis ceux-ci sont enleves et la solu- 
tion neutralisante est a nouveau appliquee. Les cheveux ondules 

40 avec la lotion a base de polymere ^taient doux au toucher, 
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aval nt de I'^clat et etaient faciles a coiffer lorsquUls 
dtaient humides ou sees, contrairement aux cheveux csndiQis avec l^au- 
trelotim^^i etaient rugueux, difficiles a coiffer et facilement 
emmfiles. L'importante difference de conditionnement et de pro- 
5 priStes a la surface des cheveux etait apparente m§me aprfes 
que les deux tfites aient ete soumises a six shampoings succes- 
slfs. 

Des resultats analogues sont obtenus en 
dissolvant le polym^re dans la solution neutralisante au lieu 
10 de la lotion, comme dans I'exemple 2, ou en appliquant une so- 
lution aqueuse de polymfere aux cheveux separement avant neutra- 
lisation. 

Exemple 4 

Une solution decolorante pour les cheveux 
15 contenant le polymfere de 1* exemple 1 est pre^aree en melangeant 
1 volume de composition A et 2 volumes de solution B avec 10 
volumes d*une solution aqueuse a 6% d'eau oxygenee comme suit : 

Composition A 

Element Pourcentage en -poids 

20 Persulfate d'ammonixim 80,0 

Silicate de sodium 15^0 
Sulfate de lauryl et de 
sodium 5»0 



25 



50 



40 



100,0 

Solution B 

Element Pourcentage en poids 

Acide oleique 55 
Ammoniaque (29%) 11 
Isopropanol 15 
Polymfere de 1* exemple 1 4 
0 c ty Iph^ no xy p o 1 y e thoxy e thano 1 15 
Ebu 20 



100 

La composition est appliquee aux cheveux et 
laissee durant des periodes de temps comprises entre 50 et 90 
minutes suivant le degre de decoloration desire. Aprfes ringage 
et shampoing les cheveux prSsentaient les mfimes avantages que 
dans les exemples precedents alors que les cheveux traites 
par une solution ne comprenant pas le polymere presentaient 
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Tin aspect desagr^able. 

Ex myle 5 

Une teinttire pour les cheveux est preparee a 
partir du polymfere de 1' example 1 en ajoutant en volumes 
5 egaux une solution aqueuse a 6^ d'eau oxyg^nee et la solution 
suivante : 

Element Pourcentage en poids 

Acide oleique 20,0 
Ammoniaqus (29^) 7^6 
0 c ty Iphenoxypo lye thoxy e - 
thanol 20,0 
Isopropanol 18,0 
Polym&re de I'exemple 1 5,0 
Acide ethylenediaminet^tra- 
15 cetique 0,05 

Sulfite de sodium 0 05 

p Phenylfenediamine o,l 
Resorcinol 0,02 
Eau jusqu'a 100,0 
20 La composition est appliquee aux cheveux, 

laissee durant 20 minutes rinces a I'eau et soumis a un sham- 
poing. L'apparence des cheveux est nettement superieure a celle 
de cheveux traites avec la m$me composition ne comprenant pas 
le polyin&re, les differences etant les mSmes que dans les exem- 
25 pies precedents. 

Exemule 6 

Plusieurs shanipoings de differents types clas- 
siques sont prepares avec des quantit^s variaMes de polymfere * 
de l»exemple 1 comhinees h. des detergents comme agent actif 
30 principal : des detergents synthetiques anioniques, des deter- 
•gents non ioniques, et du savon ; et un shampoing special com- 
prenant un agent reducteur est aussi prepare suivant les recet- 
tes qui suivent : 

Shampoing A (shampoing anionique) 
^3.ement Pourcentage en nolds 

Cocom^thyltaurate de sodium 12,50 
Produit de condensation de 
la diethanolamine et de 
1* acide laurique 6,25 
Alcool laurique 1,20 



40 
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Polymfere de l*exemple 1 0,5-2,0 

Methyl Parasept 0,1 
Monooleate de polyoxyethylene 

aorbitane 5,0 

5 Eau jusqu'a 100,0 

pH ajuste a 8 avec NaOH 

Shampoing B (shampoing non ionique) 

Element Pourcentage en polds 

10 Ether du nonylphenylpoly- 

6 t hy 1 fene gly col 8,0 

Ester des acides.gras de la 

nolx de coco et du methoxy- 

polyethylfeneglycol (550) 8,0 
15 Monococoate de sucrose 8,0 

Copolymfere a longues sequences 

de condensation de I'oxyde 

d' ethylene et du propylene 

glycol 4,0 
20 Polymfere de l*exemple 1 10-10,0 

Eau jusqu*^ 100,0 

ph 5,25 

Shampoing C (shampoing reducteur) 
Element Pourcentage en poids 

25 Sel de sodium d'un 

acide dicarboxylique de la 
noix de coco derive d'une 
cycloimidine 5,0 
Produit de condensation de 

30 1* acide laurique et de la 

die thano 1 amin e 2 , 0 

Bisulfite d* ammonium 19,0 
Uree 12,0 
Polymfere de l*exemple 1 0,5-1,0 

55 Eau jusqu»a 100,0 

pH a juste avec NH^ OH a 7,5 

Shampoing D (shampoing a base de savon) 
Element Pourcentage en poids 

Oleate de potassium 7,7 

40 Oxyde de lauryl dimethylamine 3,8 
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0 c ty Iphe noxy po lye tho - 

xyethanol 5,8 

Ethanol . 8,8 

Polym^re de I'exeniple 1 1,0-3,0 
5 Eau jusqu^a 100,0 

Dans chaque cas les cheveux soumis au shampoing 
avec la composition en question presentaient une tenue superieu- 
re a celle des cheveux soumis a un shsunpoing avec la raSme com- 
position saiis polymfere. 
10 Exemple 7 

Une creme a raser contenant le polymfere de 
I'exemple 1 est preparee comme suit : 

Element Pourcentage en poids 

Cocomethyltaurate de 
15 sodium 5,00 

Polymer e de I'exemple 1 2,0 

Monooleate de polyoxyethy- 

lenesorhitane 6,0 

Alcool laurique 1,0 
20 Lauroylsarcosinate de sodium 1,0 

Glycerine 1>0 

Produit de condensation de 

I'acide laurique et de la 

diethanolamine 3 , 0 

25 Parf urn 0,25 

Eau jusqu'a 100,0 

pH ajuste a 8 avec NaOH 

La composition est conditionnee dans un contai- 
ner sous pression classique avec un liquide fluore de support 
50 hahituel a 105^ en poids. Lorsqu^elle est utilisee par les 

femmes pour se raser les gambes, elle donne une sensation de 
la peau, au toucher, plus douce et plus plaisante que lorsque 
la composition ne comprend pas de pol3rmfere. 
Exemple 8 

55 Une categorie de compositions de "base pour 

fixateur de cheveux est preparee suivant les formules : 

FIXATEUR A 

Element Pourcentage en poids 

Polymer e de 1^ exemple 1 0,75 
40 Acide N-lauryl/myristyl-y6- 
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10 



15 



20 



25 



50 



35 



40 



aminopropionique 
Monolaurate de polyoxyethy- 
Ifenesorbitane 

Monooleate de polyoxyethy- 

Ifenesorbitane 

Parfum 

Eau jusqu'a 

pH ajust^ a 8 avec NaOH 
PIXATEUR B 

Element 

polymfere de I'exemple 1 
Monooleate de polyoxyethy- 
lenesorbitane 

Ether cetylique de polyoxy- 

ethylfene (20) 

Parfum 

Eau jusqu'a 

pH a juste a 7,0 avec HCl 
PIXATEUR C 

Element 



2,75 

0,50 

2,00 
0,50 
100,0 



Pourcentage en poids 
1,5 

0,5 

1,0 
0,5 
100,0 



Pourcentage en -poids 
2,0 



Polymfere de l^exemple 1 
Derive de la lanoline poly- 
oxyethylfene acetylee (10 mole 
d'oxyde d' ethylene) 0,25 
Parfum 0,10 
Vecteur A + 50,00 
Alcool jusqu'a 100,0 
Les fixateurs A et B sont utilises de maniere 
classique en les versant simplement sur les cheveux humides, 
Le fixatif C est emball^ dans un container sous pression clas- 
sique* II est applique indiff eremment aux cheveux humides ou 
sees, et avec ou sans ringage ulterieur. 

Dans chaque cas 1* application de la composition 
produit une remarquable amelioration de la douceur au toucher 
et de la facilite a peigner les cheveux que ceux-ci soient 
humides ou sees, et ces effets persistent durant une longue 
periode m§me apres des shampoings. Des compositions semblables 
ne contenant pas de polym^re, mSme celles dans lesquelLes un 
compost d' ammonium q.-aternaire non polymerise classique a ete 
a^out^, ne produisent qu'une faible et peu persistante 



71 06387 



14 



2080759 



amelioration de la tenue des cheveux. De plus, celles nui 
contieiment un compose quaternaire classique produisent un 
amollissement des fibres capillaires^ alors que celles de cette 
invention favorisent I'elasticite naturelle des cheveux, 
5 +Le vecteur A est un melange de lOf en poids 

d'isobutane, 455^ de trichloromonof luoromethane et 45^ de 
dichlorodifluorome thane . 

Exem-ple 9 

Les bains moussants classiques ont tendance a 
20 dessecher la peau parce que les agents moussants les plus effi- 
caces d^graissent aussi la peau. Un bain moussant classique a 
ete prepare a partir d'une composition de base a laquelle une 
petite proportion de polymere de I'exemple 1 a ete ajoutse : 

Element Pourcentage en polds 

15 Lauryl sulfate de 

triethanolamine 20 , 0 

Produit de condensation 

de I'acide laurique 

et de la diethanolamine 7,0 
20 Polymere de I'exemple 1 4,0 

Parfum 1,0 

Eau jusqu'a 100,0 

pH ajuste a 8 avec HCl 

Lorsqu'elle est utilisee de fagon habituelle 
25 cette composition donne a la peau un aspect doux et agreable, 

Exemple 10 

Une simple solution a 0,5-2t0jS en poids du po- 
lymfere de I'exemple -1 dans un melange en poids environ egaux 
d'eau et d'ethanol, peut $tre appliquee aux cheveux pour les 

30 maintenir dans une position determinee, Quand les cheveux sont 
ensuite rearranges, par exemple en les peignant, le polymfere 
n'est pas chasse mais au contraire adhere aux fibres capillai- 
res en donnant aux cheveux les proprietes precedemment decrite?3. 
Lorsqu'elle est utilisee comme une mise en plis, la solution 

35 peut Stre appliquee soit aux cheveux sees, soit aux cheveux 
humides, notamment par vaporisation a partir d'un container 
sous pression. 

II est aussi possible d'obtenir de semblables 
resultats en appliquant aux cheveux une simple solution du 
40 polymer e dans I'eau comme on I'a decrit a la fin de I'exemple 1 
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precedent ; le pH d'une telle solution est habituellement 
de 5,1 mais il peut etre compris entre 1,5 et 11,5 sans modi- 
fier les resultats. Un sfeche-cheveux peut Stre utilise, si on 
le desire, pour obtenir une mise ne plis rapide, et pour 
5 augmenter la duree de I'effet produit. 

Exemple 11 

Un compose de base pour une crfeme fixative de 
cheveux classique, qui n'a qu'un effet passager sur la tenue 
des cheveux et qui est facilement eliminee par un shampoing, 
10 est modifie par adjonction de polym^re de I'exemple 1 comme 
suit : 

Element Pourcentage en poids 

Monostearate de glyce- 
rol 8»0 
15 Spermaceti 3,0 

Stabilisant 0»5 
Folyrafere de I'exemple 1 0,5 
Parfum 

Sels d' ammonium quaternaire 

20 polyethoxyles des acides 

gras de la noix de coco IfO 
eau jusqu ' a 100 , 0 

Cette crfeme d'entretien des cheveux montre 
un effet nettement plus important et plus durable sur les 

25 cheveux, mSme aprfes que ceux-ci aient ete soumis a un shampoing. 

Exemple 12 

On "lelange un pain de savon n^utre, de teneur 
moyenne, et un savon au sodium de haute qualite a 10?^ (en 
poids par rapport aux solides du pain) de polym&re de chlorure 
30 de diallyle diethyle ammonium de poids moleculaire eleve et 

soluble dans l*eau. Ce polymfere por-sede des unites de structure 
repetitives pour lesquelles les groupes A et B sont tous deux 
des groupes ethyle. 

La densite, le pouvoir lubrifiant et le volume 
35 des mousses produites par le pain de savon contenant le poly- 
mhre etaient nettement sup'^rieurs a ceux du m^me savon sans 
polymere. Lorsqu'il est utilise comme shampoing, le pain de 
savon contenant le polymere ameliore la tenue des cheveux* 

Des resultats analogues sont obtenus en ajou- 
40 tant 10% en poids de polymfere a un savon synthetique prepare a 
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partir d'xxn melange d*alcoylsulfate de potassium a longues 
chaines, de savon de sodium, de savon de magnesium hydrate, et 
de chlorure de sodium. 

On peut remplacer les polymferes specifiques 

5 de chlorure de diallyl dimethyl ammonium ou de chlorure de dial- 
lyl diethyl ammonium utilises dans les exemples precedents, par 
divers autres polymferes et copolymeres decrits dans les brevets 
U.S. N° 5 288 770 et 5 412 019 ; I'homopoljrmfere du chlorure 
de methyl beta-propionamide diallyl ammonium ainsi que le copo- 

10 lymfere prepare a partir d*un mel-mge 75:25 en poids de chlorxire 
de dimethyl diallyl ammonium et de chlorure de methyl dodecyl 
diallyl ammonium et le copolymere obtenu a partir du melange 
50:50 en poids de ces monomer es, sont psirticuliferement efficaces. 
Ces polymeres et copolymeres peuvent §tre utilises dans les 

15 exemples precedents en ne donnant. que de f albles differences 
dans I'efficacite de la composition cosmetique resultante. 
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- REVENJICATIONS - 
1. line composition cosmetique pouvant 6tre 
appliquee but la peau ou sur les cheveux,caracteri3ee par le 
fait qu'elle comprend une base cosmetique contenant un polymfere 
d ' ammonium quaternaire de poids moleculaire eleve, soluble dans 
I'eau et possedant une chalne moleculaire form^e d'ttnites du 
type : 

"a B I 

>< ^ 



.CH. 



\ch/ 



CR - ch; 



J 



40 



ou R est un hydrog^ne ou un methyl et A et B sont des groupes 
alcoyles independants ayant de un a vingt-deux atomes, de carbone, 
des groupes hydroxyalcoyles inferieurs ou des groupes alcoyles 
inferieurs ayant des groupes terminaux amido, ou A et B pris 
ensemble avec N sont des groupes piperidinyle ou morpholinyle. 

2. Une composition suivant la revendication 1, 
caracterisee par le fait que A et B sont tous deux des groupes 
methyl. 

3. Une composition suivant la revendication 1, 
caracterise par le fait que A et B sont tous deux des groupes 
6thyle. 

4. Une composition suivant la revendication 1, 
caracterisee -pax le fait que ladite base cosmetique contient 

de 0,5 a 20?^ en poids d*un agent tensio-actif . 

5. Une composition suivant la revendication 4, 
caracterisee par le fait que A et B sont tous deux des groupes 
methyle. 

6. Une composition suivant la revendication 4, 
caracteris^ par le fait que A et B sont tous deux des groupes 
ethyle. 

7. Une composition suivant I'une des revendi- 
cations 4, 5 ou 6, caracterise par le fait que ladite base cos- 
metique est un shampoing. 

8. Une composition suivant I'une des revendi- 
cations 4, 5 ou 6, caracterise psir le fait que ladite base 
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20 



cosmetique est une lotion pour onduler ou redresser les cheveux. 

9, Une composition suivant l*\me des revendica- 
tions 4, 5 ou 6, caracteriseepar le fait que la base cosmetique 
est une teinture pour cheveux. 

10, Une composition suivant I'une des revendica- 
tions 4, 5 ou 6, caracterise par le fait que la base cosmetique 
est une crbme a raser. 

11, Precede permettant de modifier les proprie- 
tes superf icielles caracteristiques de la peau et des cheveux 
caracterise par le fait qu*il consiste a y appliquer une compo* 
sition comprenant un polymfere d* ammonium quaternaire a poids 
moleculaire eleve, soluble dans l*eau et poss^dant une chaine 
moleculaire formee d^ unites du type : 

A B 



CE 



CH, 



I 



- ca ^CR - CHg- 

ou R est un hydrogfene ou un methyl et A et B sont des groupes 
alcoyles independants ayant de im a vingt deux atomes de car- 
bone, des groupes hydroxyalcoyles infer! eurs ou des groupes al- 
coyles inferieurs a grouperaents terminaux amido, ou A et B 
pris ensemble avec N sont des groupes piperidinyle ou morpho- 
linyle* 

12. Un emballage caracterise par le fait qu'il 
contient une composition suivant I'une des revendications 1, 
2 ou 5 avec un liquide vecteur dans xme bombe sous pression. 



